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Description 

La pr6sente invention concerne des dispersions solides anhydres de polyols dans un milieu anhydre contenant des 
composes aganofluor^ hydrocartx}nte ainsi que leur utilisation en cosm6tique. 
5 Dans le domaine de la cosm6tique, des produits cosm6tiques gras solides sont usuellement utilises pour fabriquer 
des rouges ^ l^vres et sont alors obtenus en durcissant des corps gras et. pour fabriquer des produits comm les fbnds 
de teint que Ton applique k I'^ponge, ils sont alors obtenus en m6langeant et compactant des poudres et des agents 
gras. 

Dans la demande de brevet japonais n" (de publication) 1 -1 43.81 2. II est dtoit Uncorporation d'une quantit6 impor- 
10 tante d'alcools polyvalents dans une Emulsion solide k usage cosm^tique par le biais une huile de silicone et d'un 
organopolysiloxane de polyoxyalkyl6ne modif i6 en tant qu'agent 6mulsif iant. Avec ce syst^me, il est cependant difficile 
d'obtenir une bonne homog^6it6 de la formule. 

Ces produits pr6sentent rinconv^nient de ne pas §tre hydratants. 

Pour preparer des compositions hydratantes, il est apparu indispensable de savoir disperser des alcools polyhydri- 
15 ques dans un milieu anhydre, mais ces produits des tendance k se couvrir de gouttelettes de corps gras. notamment 
en atmosphere humlde et ce ph6nom6ne d'exsudation est un d6savantage car il provoque une forte repulsion de la part 
des utilisatrices. 

La pr^ente Invention pallie k I'inconv^nient de I'exsudation des dispersions solides d'alcools polyhydriques dans 
un milieu cosm6tique gras. De manl^re surprenante, on a ainsi constat6 que Untroduction de composes organofluor6s 
20 du type f Iuorohydrocarbon6 permet de r6soudre le probl6me d'exsudation des dispersions solides contenant des alco- 
ols polyhydriques dans une phase grasse. 

L'invention est d^flnie par les revendications. 

La pr^ente invention concerne des dispersions solides anhydres comportant de 20 k 95% d'un corps constttu^ de 
1 0 k 50% en poids d'au moins une cire de point de fusion sup6rieur k 55*C et de 0,5 k 50% en poids d'un alcool poly- 
ps hydrique disperse ainsi que 0, 1 k 50% en poids de composes organof luor6s hydrocarbon6s. 

Par dispersion solide, on entend une composition solide entre 0 et 50**C. ce qui correspond au domaine de tempe- 
rature de stockage et d'utilisation usuelle des produits cosm^tiques. 

Les organofluor6s sont du type fluorohydrocarbure, non volatils. de point d'6bullition sup^rieur k 30*'C. 
Le terme fluorohydrocarbure d^signe des composes dont la structure chlmique comporte un squelette carbon^ 
30 dont certains atomes d'hydrog^ne ont 6t6 substitu6s par des atomes de fluor. Le squelette cartx)n6 peut comporter un 
ou plusieurs het^roatomes et/ou un ou plusieurs groupements organiques fonctionnels. 

Pour les f luorohydrocarbures. on definit le taux de substitution des atomes d'hydrog^ne par des atomes de fluor. 
sous la forme du rapport : nombre d'atomes de f luor/(nombre d'atomes de fluor + nombre d'atomes dtiydrogene) ou 
seuls les atomes d'hydrog^ne li^s aux atomes de cartx3ne du squelette sont pris en compte. Les f luorohydrocarbures 
35 ou huiles f luorohydrocarbon6es de l'invention component au moins un groupement hydrocaftx)n6 dans la molecule. 
Les f luorohydrocarbures de l'invention ont pour formule la formule I suivante : 

(RF)x-(A)y-(RH)z (0 

40 dans laquelle : 

xrepresente1.2ou 3. 
y repr^sente 0 ou 1. 
zrepr^sente 0. 1.2ou3. 

45 k\a condition que y et z ne soient pas simultan^ment 0. et que lorsque z est 0, x est 2 ou 3, 

Rp repr^sente un radical fluor^ aliphatique ou aromatique. sature ou insatur^. k chaTne lin^aire, ramif i^e ou cycli- 
que. cette chaTne pouvant dtre fbnctionnalis6e et/ou dtre inten'ompue par des atomes divalents tels que I'oxygene 
ou le soufre, ou trivalents tels que Tazote et/ou substitute par des atomes d'hydrogtne ou d'autres atomes 
d'halog^ne, k la condition que. pour deux atomes de cartone du squelette, ne soit pas present plus d'un de ces 

50 substituants autres que le fluor, 

Rh reprtsente un radical hydrocartx)ne aliphatique ou aromatique. saturt ou insature, k chains lineaire. ramif ite 
ou cyclique, cette chaTne pouvant 6tre fbnctionnalisee et/ou interrompue par un ou plusieurs atomes divalents tels 
que Toxyg^ne ou le soufre ou par un ou plusieurs atomes trivalents comme I'azote, 
A reprtsente un radical di. tri ou quadrivalent tel que 
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les structures cycliques, aliphatiques ou aromatiques ou les insaturations ^thyi^niques. 

Par fonctionnalis6, on entend selon I'invention. une sufc>stitution du squelette, intercalaire. terminale ou pendarite. 
IS par au moins un groupement aganique fonctionnel comme une fonction alcool. thiol, adde. cartwnyle, suHoxyde, ester, 
amide, amine, phosphate. 6thyl^nlque, ac^thyl^nique. et ^namine ou suHbnamide. 
Par Insaturation 6thyl6nique, on entend par example 



^ C = C , C = CH- ou -CH = CH 



25 De pr6f6rence. Rh repr6sente un radical alkyle lin^aire ou ramifi6 en CrC22 ou un melange de radicaux alkyle 
lin^res ou ramifi6s en Ci-C22. radical aryle en Ce-Cio ou un radical aralkyle en C7-C15. 
De pr^f^rence, Rp repr^sente un radical pert luoroalkyle ayant de 4 22 atomes de caitx)ne. 
Selon ('invention, les f luorohydrocarbures utilises ont de pr6f6rence un taux de substitution compris entre 10 et 90 
%. De fagon pr6f6r6e. ce taux est sup6rieur ^ 20 % et inf6rieur ^ 80 %. 
30 A titre illustratif, on peut citer les compos6s poss^dant des groupes pert luorocartxires et des groupes hydrocartxj- 
res, le nombre total de carbone 6tant compris entre 1 0 et 30. le nombre d'atomes de cartxxie des groupes hydrocarbu- 
res 6tant ^al ou sup6rieur k deux fols le nombre d'atomes de carbone des groupes perf luorocarbures. tels qu'ils sont 
d6crits dans le document JP 63-002916. 

De m§me, ^ titre illustratif, on peut citer les fluorohydrocarbures d6crits dans la demande de brevet FR 91-15019 
35 et dont la structure g^n^rale est d^lnie par la formula (111): 

Ri-(CH2)n-X-[C3H5(OH)]-(Y)x-R2 P) 



dans laquelte CsHsCOH) repr^sente les structures : 

40 



CH2-CH-CH2- OU -<j:H.CH2 
OH CH9OH 



CH2OH 
(la) ab) 



R^ repr^sente un radical alkyle perfluor6 en C4-C20 ou un melange de radicaux alkyle perfluor6s en C4-C20; 
R2 repr6sente un radical alkyle linteire ou ramifi6 en C1-C22 ou un melange de radicaux alkyle Iin6aires ou ramifies 
50 en Ci-C22 0uun radical aryle ou aralkyle; 
n est compris entre 0 et 4; 
X represente O, S, 
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X repr^sente O ou 1 
Y repr§sente 0. S. 



sous r^erve que lorsque X : 



o o 

S ou S 



0 0 0 

t \// 

S OU S 



Y n est pas 



0 0 0 

I 

S ou S 

Les composes peuvent ^e pr^par^ soit par la ruction d*un oompos^ fluor6 ^ hydrog^ne acide de formule (It) : 

Ri-(CH2)n-X-H (II) 

avec un ^xyde de formule (11*) : 

R2 - (Y)x - CHj - <^^"2 ("') 

OU par la reaction d'un compost hydrocartx>n6 k hydrog^ne acide de formule (iV) : 

R2-(Y)x-H (IV) 

avec un 6poxyde f luor6 de formule (V) : 

Rj - (CH2)n - X - CH2 - CH -^Hj (V) 



dans lesqueiles R^, R2. n et x ont les significations ci<iessus, 
X d^igne O ou S. Y d^igne O ou S. 

en presence d'un compos6 basique ou adde jouant le r6le de r6actif ou de catalyseur; Toxydation 6ventuelle de la fonc- 
tion mercaptan en sulfoxyde ou sulfone avec de Teau oxyg6n6e et la r6cup6ration du compos6 de formule (I) obtenu. 
55 Ces compost sont dterlts dans WO 93/1 1 1 03 et EP 1 66.696. 

Comme exemples de tels composes, on peut citer le 1-(2'-F-hexyl6thytthio)-3-(2"-6thylhexyloxy)2-propanol. te 1- 
(2'-F-octyl6thy1thlo)3-(2"-6thylhexyloxy)-2-propanol. le 1-(2'-F-octyl6thylthlo)3-butyloxy-2i3ropanol. le 1-(2'-F-octyl6thyl- 
thio)3i3h6noxy-2-propanol. le 1-(2'-F-hexyl6thylthio)3-dod6cyloxy-2-propanol. le 1-(2'-F-hexyl6thylthio)2-d6canol, le 1- 
(2*-F-hexyl6thylthio)2-hexanol. le 1-(2'-F-octyl6thylthlo)-2-hexanol et le 1-(2'-F-hexyl6thytoxy)-3-(2"-6thylhexyloxy)-2- 
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propanol. 

Par ailleurs, on peut Element utiliser, selon I'invention, les composes de formule (l\0 : 

Rf ■ (CH2)n - X - tCsHsCOH)] - Y - (CH2)n, - RV (IV) 

5 

dans laquelle CsHg (OH) represent les structures : 

-CH, -CH-CH, - ou -CH-CH, - ou - CH, - CH - 

' I ' I ' 'I 

OH CHjOH CH2OH 



15 Rp et R'p idertiques ou diff6rents. repr6sentent un radical alkyle perfluord. Ilnteire ou ramHI6 en C^Cao ou un 
melange de radlcaux alkyle pertluorte, lintoires ou ramrfite en C4-C20: 
m et n. identiques ou diff6rents. reprteentent 0. 1. 2. 3 ou 4; 
X et Y, identiques, sont • O - ou - S -. 

20 Ces compos6s sort d6crits dans DE-2.702.607. JP 89-193.236, JP 92-275.268 et US-3.893.984. 
On peut utiliser aussi les compose de formule : 

Rf • (CH2)n • X - (CaHsPH)] - Y - (CH2)„ - RV (I') 

25 dans laquelle CsHs^H) reprteente les structures : 

-CH2-CH-CH2- ou -CH-CH2- ou -CH2-CH- 



CH-CH, - ou -CH-CH,- ou - CH, - CI 

I I I 

OH CHoOH Ct 



30 CHjOH CH2OH 

(la) (lb) (Ic) 



35 

Rp et R'p identiques ou diff6rents, repr^senterrt un radical alkyle perfluor6, Iin6aire ou ramifi6 en C4-C20 ou un 
melange de radlcaux alkyle peffluor^. lin^alres ou ramtfl^ en C4-C20; 

m et n. identiques ou diff 6rents. repr^sentent 0. 1.2,3ou4etXest06tYestSouXestSetYestO. 

40 Les compost de Ibrmule (1*) peuvent §tre pr6par6s en mettant en oeuvre la reaction d*un compose f luor6 k hydro- 
g^ne acide de formule : 

RF-(CH2)n-X-H 

45 avec un 6poxyde de formule : 



Rp - (CH2)n, -Y- CHj - CH^Hj 



50 

OU la reaction d'un compost f tuor6 d hydrog^ne acide de formule : 

RF-{CH2)m-Y.H 

55 

avec un dpoxyde f luor6 de fbnnule : 
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Rp - (CH2)n - X - CH2 - CH^ -^1^2 

O 

en prteence d'un compost basique ou adde jouant le rdle de r^actif ou de catalysair. Les composes sont dterits dans 
FR 9306605. 

On peut aussi utiliser, selon I'invention, les compost d^its dans le document DE 2.052.579, de formule : 

Rp - CH2 - CH2 - X - CH2 - CH - Z (V) 

Y 



oil Vest OH. et 
Zest 



. CH3. - CH2OH, - CH2OCOCH3 



OU bien Y est - CHgOH et Z est -O-COCHa 
X repr6sente - O ■ . - S - . 

? V 

- S - ou - S - , 

et 

Rp repr^sente un radical alkyle perf luor6. lin^ire ou rami! i6. en C4-C20. ou un melange de radicaux alkyle perfluo- 
r^. iin6aires ou ramifies, en C4-C20; 

ou bien les composes dterits dans le document US 3.952.066. de formule : 

Rp - CH = CH - CH2 - O ■ CH2 - (C2H4 - owi (vr) 

ou 

C2H40W designer 



(a) - CH - CH2 W ou (b) - <j:H - CH2OH 

OH W 



Wd6signant : -OR. -SR. -COOR. 
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R d^signe un radical alkyle en Ci-Cis* lin6aire ou ramifid. 
10 R' d6signe -CH3 ou -OH. en position ortho ou para, et 

Rp repr^sente un radical alkyle perfluor^, Iin6aire ou ramifi6. en C4-C20. ou un melange de radicaux alkyle pert luc- 
res. Iln^aires ou ramifies, en C4-C2o- 

Par ailleurs, on peut dter. ^ titre d*exemple. les produits vendus sous la denomination de NOFABLE FO par la 
15 Soci6t6 NIPPON OIL & Co, ayant la formule suivante : 

O 

20 C„ ^ , - (CH2)p -O J - (CH2)7 - CH = CH - (CH2)7 - CH3 (VT) 



dans laquelie n est un nont>re entier 6gal ^ 6 ou 8 et p est 1 ou 2. 

Les compos6s pr6f 6r6s sont ceux de formule (VI) et ceux de formule (110. et plus particuli^rement ceux de formule 
25 (IV) pour lesquels X est S. x est 1 et Y est O et X est S et x est O. 

Selon une forme de realisation pret 6r6e, la dispersion solide selon Tinvention peut 6galement contenir jusqu'^ 1 0% 
d*une charge min^rale ou organique telle que le talc. Tamidon. par exemple. 

II est egalement possible que la dispersion seton Tinvention contienne jusqu'd environ 30% (de preference de 0,1 
k 20%) d'au moins un pigment et de 0 ^ 20% (de preference de 0.5 d 10%) d'au moins un agent tensio-actif. 
30 Parmi les tensio-actifs habituellement utilises dans les rouges k levres. on peut mentionner les tensio-actifs anio- 
niques ou nonioniques, de HLB (hydrophilic-lipophilic Balance) inferieur e 10 (preterentiellement inferieur k5).k I'exdu- 
sfon des tensio-actifs silicones. Parmi les tensio-actifs non-ioniques. on peut citer les ledthines. les succinylglycerides. 

Parmi les tensio-actifs anioniques. on peut citer les alkylphosphates. le lanolate de magnesium, le landate de zinc, 
le lanolate de cuivre. le lanolate d'arginine et Toctadecanoate de magnesium. 
35 L'emploi d'un tensio-actif permet. en effet. d'obtenir notamment une dispersion plus fine et plus stable, 

Selon un mode de realisation plus particulierement prefere, il est possible d'ajouter e la dispersion selon I'invention 
une quantite suffisante d'un polymere pour la stabiliser davantage centre I'exsudation en atmosphere humide. 

De tels polymeres sont de preference liposolubles et possedent un taux de nrxstifs hydrophiles tres faible. 

Parmi ceux-ci. on peut citer les polyalkyienes (notamment les polyethyienes et polybutenes). les potyacrylates et 
40 les pdymeres silicones compatibles avec ies corps gras tels que le pdysteanylmethylsiloxane vendu par la Societe 
GOLDSCHMIDT sous la denomination ABIL WAX 9800. 

Parmi les polyalkyienes, on peut dter le polybutene, notamment celui vendu par la Sodete AMOCO sous la deno- 
minatfon INDOPOL 

Sefon I'invention. raloool polyhydrique peut etre un compose ayant de 2 ^ 8 atomes de carbone et de 2 d 6 fonc- 
45 tions hydroxyle. Parmi ces composes, on peut citer rethyieneglyool, le glycerol, le propanediol-1,2. la diglycerine. 
rerythritol, Tarabitoi. I'adonitol, le sorbitol ou le dulcitol. 

L'alcool polyhydrique peut egalement §tre un polyether alcod de poids moieculaire moyen compris entre 150 et 
600 et parmi ceux-ci. on peut citer le polyethyieneglycol 300 et la polygtycerine 500. 

Selon llnventibn. torsque le compose organofluore hydrocartx)n6 est fbnctionnalise avec des groupements OH, 
so SH. NH ou NHg, le polyol comporte au moins trois fonctions hydroxyle. 

La phase d'atcool polyhydrique de la dispersion selon Tinvention peut §tre enrichie par des actifs hydrosolubles tels 
que les addes amines (par exemple TArginine. la Lysine. Thydroxyproline. la Proline et la Serine), les vitamines solubles 
dans la glycerine telle que le D, L-Panthenol et les f litres solaires compatibles. Ceux-d peuvent etre presents k raison 
de 0.05 e 5%. 

55 Le corps gras selon I'invention est constitue de 1 0 ^ 50% en poids d'au moins une cire dont le point de fusion est 
superieur k SS^C. le reste etant soit une dre de point de fusion inferieur k 55*'C. soit une huile ou un melange de ceux- 
d. le point d fusfon finissant de tout melange doit etre inferieur k 1 10*^0. ce qui n'empdche pas que certains consti- 
tuants du melange puissent presenter un point de fusion superieur. 

Parmi les dres ayant un point de fusion superieur k 55*C, susceptiWes d'etre utilisees selon Tinvention, on peut 
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mentionner les dres animales, v6g6tales, min6rales. synth§tiques et les fractions diverses de dres naturelles. toutes 
ces cires ayant. en r6gte g6n6rale. un point de fusion compris entre 55 et 1 lO'^C, et une p6n6tration k I'aiguille k 25*C 
comprise entre 3 et 40, telle que mesur6e selon la norme am^rlcaine ASTM D5 ou selon la norme fran^ise NFT 004. 
Le principe de la mesure de la p6n6tration rfune aiguille selon ces deux nornr^es consiste k mesurer la profbndeur 
5 exprim6e en dixi^mes de millim^e, k laquelle p6n6tre une aiguille normalls6e (pesant 2.5 g. plac^ dans un porte- 
aiguille pesant 47.5 g, soit au total 50 g), plac6e sur la dre pendant 5 secondes. 

Parmi les dres animales que Ton peut utiliser. on petit dter entre autres les dres d'abeilles. les dres de lanoline et 
les d6riv6s issus de lanoline. Parmi les dres v6g6tales, on peut citer. entre autres, les cires de Camauba. de Candellila. 
d'Ourcurry. les cires de f tores de Ii6ge, les dres de canne k sucre et les dres du Japon. Parmi les dres min6rales. on 
w peut dter. en particulier. les paraffines, les cires miaoCTistallines, les dres de lignite et les ozok6rites. Parmi les dres 
synth^tiques, on peut crter, en particulier, les cires de polyethylene, les dres obtenues par synthase de Fisher et 
Tropsch et les polym6res cireux ainsi que leurs esters. Toutes ces cires sont bien connues de Itiomme de Tart. 
Parmi les huiles susceptibles d'dtre utilis^es en melange avec les cires. on peut en particulier dter : 

15 - les huiles min6rales telles que I'huile de paraffine. Thuile de vaseline etjes huiles min6rales ayant un point d*6bul- 
lition compris entre 310 et 410**C; 

- les huiles d^origine animale telles que le perhydrosqual^ne; 

* les huiles v^g^tales telles que Thuile d'amande douce. I'huile de calophyllum. i'huile de palme, I'huile davocat. 
I'huile de jojoba, I'huile d'ollve. I'huile de ricin, les huiles de germes de cdr^ales telles que I'huile de germes de bl6; 
20 ' les huiles de silicone telles que le dim6thylpolysiloxane; 

- les esters de synthase tels que I'huile de Purcelin. le myristate de butyle. le myristate d'isopropyle. le myristate de 
c6tyle, le palmitate d'isopropyle, le st6arate de butyle. le st6arate d'hexad6cyle, le st^arate d'isopropyle. le st6arate 
d'octyle. le stearate d1soc6tyle. I'ol^ate de d^cyle. le laurate d'hexyte. le dicapryiate de propyl^neglycol. I'adipate 
de di-isopropyle; 

2$ • les alcools organiques compatibles avec les corps gras tels que I'alcool ol6ique. I'alcool linol6ique. Talcool linol6ni- 
que, I'alcool isost^arylique, i'octyl dod^canol; 

- les esters d6riv6s d'adde lanolique tels que le lanolate d'isopropyle. le lanolate d'isocetyle. 

Parmi les huiles. on peut 6galement citer les ac6tylglyc6rides, les octanoates et d6canoates d'alcools et de polyal- 
30 cools tels que ceux de glycol et de glyc6rol, les ridnol6ates d'alcods et de pdyalcools tels que celui de c6tyle. 

On peut ajouter comme corps gras les huiles hydrog^n^es concretes k 25*C telles que I'huile de ridn hydrog6n6e. 
I'huile de palme hydrog6nee, le suit hydrog6n6. I'huile de coco hydrog6nee. les esters gras concrets k 25"C tels que le 
myristate de propyl6neglycol et le myristate de myristyle. I'alcool c6tyiique. les nfwno-, di- ou triglycerides et les suao- 
glycerides. 

35 En outre, cette phase grasse peut contenir des pigments. Comme pigments colores. on peut merrtionner le noir de 
cartxjne ou I'oxyde de fer noir, les oxydes de chrome, les oxydes de fer jaune et rouge, les outremers (polysulfures 
d'aluminosilicates), le pyrophosphate de manganese, le bleu ferrique. le dioxyde de titane et enfin certaines poudres 
metalliques telles que celles d'argent ou d'aluminium. Les pigments sont le plus souvent utilises en melange avec des 
agents nacrants tels que I'oxychlorure de bismuth, le mica-titane, les cristaux de guanine et certains colorants organi- 
40 ques tels que le carmin de cochenille et les taques organiques. 

Ces laques qui sont couramment employees pour conferer aux levres et 6 la peau un effet de maquillage. sont des 
sets de calcium, de baryum, d'aluminium ou de zirconium, de colorants addes tels que les colorants halogeno-addes. 
azoTques. anthraquinoniques. par exemple. 

Parmi ces laques. on peut en particulier citer celles connues sous les denominations de D and C Red 21 , D and C 
45 Orange 5. D and C Red 27. D and C Orange 10. D and C Red 3, D and C Red 7. D and C Red 2. D and C Red 4, D 
and C Red 8. D and C Red 33, D and C Yellow 5. 0 and C Yellow 6. D and C Green 5. D and C Yellow 10, D and C 
Green 3. D and C Blue 1 . D and C Blue 2. D and C Violet 1 . par exemple. 

Les compositions cosmetiques de maquillage selon Tinvention peuvent egalement contenir des agents antioxy- 
dants k raison de 0 e 3%. de preference de 0,05 k 0.5%. tels que les esters propyliques. octyliques et dodecyllques de 
50 I'adde gallique, le butylhydroxytoluene et le butylhydroxyanisde ainsi que des parfums et des agents conservateurs 
tels que le parahydroxybenzoate de- methyle ou de propyle, Ces additifs se trouvent selon leur solubiltte, soit dans la 
phase grasse, soit dans la phase cfispersee d'alcool polyhydrique. 

La phase lipophile peut vehiculer un ou plusieurs actifs liposolubles communement utilises dans les produits cos- 
metiques ou pharmaceutiques. k raison de 0.05 d 5% et de preference de 0.5 k 3%. 
55 Parmi ceux-ci. on peut citer les d6riv6s de vitamines tels que I'acetate de tocopherol et le palmitate de vitamine A. 
les acides gras essentiels. les sphingocerils. les ceramides et les filtres soiaires solubles. 

Les compositions selon I'invention s nt preparees. d fagon g6nerale. suivant un precede comprenant les etapes 
suivantes : 
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- on chauffe la phase grasse constitute d'au nioins une huile et d*au moins une cire, du compost organofluort 
hydrocartxjnt et contenant tventuellement en dispersion des pigments et/ou des charges, k une temperature 
suptrieure ^ la temperature ia plus tlevte de fusion des cires (temperature finissante), et 

- on chauffe tventuellement, d*autre part, I'alcool polyhydrique contenant tventuellement des additifs solubles d ia 
5 mSme temperature et on melange les deux constituants. 

L'emulsion ainsi obtenue est ensuite coul6e dans un nx)ule approprie. 

L'invention concerne 6gatement Tutilisation des dispersions de {'invention dans les domaines de la cosmetique et 
de la dermatologie. . 

10 

PXFMPL ES DE PRgPARATlQN 
EXEMPLEA 

IS 1 -f2'-F-hexvl6thvlthio) S-fa^-ethvlhexvloxy M-prooanol 

A la temperature de 25**C, sous agitation et sous courant d'azote. on ajoute ^ 152 g de 2-F-hexyl6thanethiol, 3.6 g 
d'une solution methanolique de methylate de sodium (environ 30% - 5,54 meq g"^) en une minute. 

Le melange est chauffe k 70°C. On evapore sous vide le methanol present dans le milieu. 
20 Le 2-ethylhexylglycidyiether (74.4 g) est ensuite ajoute goutte-^-goutte en une heure. On maintient la temperature 
du melange entre 60 et 70*C au cours de Taddrtion de I'epoxyde. 

A la fin de I'addition, la temperature est amenee k 25°C. 

Le melange est neutralise ^ t'aide de 20 ml de HCI Normal. 

Le 1-(2'-F-hexyiethylthio)3-(2''-ethylhexyloxy)2-propanol est separe par distillation : Eb = 14rC/66,5 Pa. 
25 On obtient 1 75 g (77%) d'une huile translucide incolore. 



Analyse etementaire : 




%C 


%H 


%S 


%F 


Calcute 


40.28 


4.80 


5.66 


43.60 


Mesure 


40.37 


4.82 


5.55 


43.74 



35 E)^gMPLg B 

1 -f2'-F-Qctvl6thvlthlo^2-hexanol 

Selon le mode operatoire decrit k Tecemple A. on condense en 1 heure. 30 g (0,3 mole) de 1 .2-epQxyhexane avec 
40 1 44 g (0.3 mole) de 2-F-octyiethanethiol en presence de 2,7 g de solution methanolique de methylate de sodium (5,65 
meq g"^). 

En fin de reaction, le melange est neutralise par 15 ml de HCI Normal. 

Apres distillation (154«C/133 Pa), on obtient 115 g d'un solide Wane amorphe qui est le 1-(2'-F-oclyiethylthio)2- 
hexanoi. 

45 

Rendement = 67%. 
Point de fusion = 45°C. 



50 



Analyse eiementaire : 




%C 


%H 


%S 


%F 


Calcuie 


33.11 


2.95 


5.53 


55.65 


Mesure 


33.26 


2.93 


5.30 


55.60 
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gXEMPLES DE FORMULATION 

EXEMPLE 1 - Rouge ^ l^vres 

5 



- Huile de ridn 


13.75 g 


- Huile de sesame 


13.75 g 


• Lanoline ac^tyl^ 


30 g 


- Butylhydroxytolu^ne 


0.2 g 


- Clre d'abeiiles 


8g 


- Cire de Carnauba 


6g 


- Phosphate de trioi6yte 


ig 


- Gyc^rine 


I6g 


-Oxydede titane 


2g 


• FD & C Yellow 6 Aluminium Lake 


3g 


- D & C Red 7 Calcium Lake 


5.8 g 


- 1-(2'-F-hexyl6thy1thio)3-(2"-6thyl hexyloxy) 2-propanol (Example A) 


0.5 g 


- Parfum qs 





EXEMPLE 2 - Rouge ^ l^vres 



30 





- Huile de ricin 


13 g 




- Huile de sesame 


13 g 




- Lanoline ac^tyl^e 


30g 


35 


- Butylhydroxytolu^e 


0.2 g 




-Clre d'abeiiles 


8g 




- Clre de Carnauba 


6g 


40 


- Phosphate de triol6yle 


ig 




- Glycerine 


16 g 




- Oxyde de titane 


2g 




- FO & C Yellow 6 Aluminium Lake 


3g 


46 


- D & C Red 7 Calcium Lake 


5.8 g 




- 1-(2*-F-hexyl6thylthlo)3-(2"-6thyl hexyloxy) 2-propanol (Exemple A) 


2g 




- Parfum ps 





so 
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EXEMPLE 3 • Rouge ^ l^vres 



- Huile de ricin 


6g 


• Huile de sesame 


6g 


- Lanoline ac6tyl6e 


6g 


- Butylhydroxytolu6ne 


0,2 g 


- Cire d'abeilles 


8g 


>Cire de Camauba 


6g 


^1 1 ^ — AmI^IJLxIa 

- rhospnate de trioieyie 


1 g 


- Glycerine 


16 g 


- Oxyde de titane 


2g 


• FD & C Yellow 6 Aluminium Lake 


3g 


- D & C Red 7 Calcium Lake 


5.8 g 


- 1-(2*-F-hexyl6thylthio)3-(2"-6thyl hexyloxy) 2-propanol (Exemple A) 


40g 


-Parfum qs 





25 EXEMPLE 4 - Rouge I6vres 





' Triglycerides d'acldes caprique/capryllque. vendus sous la domination de "MIGLYOL 812** par la 


9g 


30 


Society HULS 






- Huile de s^me 


14g 




- Lanolate d'isopropyle 


34 g 


35 


- Butylhydroxytolu^ne 


0.2 g 


' Cire de Carnauba 


5g 




- Cire de polyethylene 


8g 




- Glycerine 


16g 


40 


• Oxyde de titane 


2g 




- FD & C Yellow 6 Aluminium Lake 


3g 




• D & C Red 7 Calcium Lake 


5.8 g 


45 


- 1-(2*-hexyiethytthio)3-(2*'-6thyl hexyloxy) 2-propanol (Exemple A) 


3g 




- Parfum qs 
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EXEMPLE 5 - R uge ^ I6vres 



- Huile de sesame 


15 g 


• Huile de vaseline 


23 g 


- Lanoline 


20 g 


- Butylhydroxytolu^ne 


0.2 g 


- Cire microcristailine 


lOg 


- Cire de Carnauba 


3g 


-L^cithinedesoja 


ig 


- Glycerine 


i2g 


- D & C Red 27 


5g 


- Oxyde de fer noir 


0.2 g 


- D & C Red 7 Caldum Lake 


5.6 g 


- OI6ate de 1.1.2,2-t6trahydroheptad6cafluoro-1-d6canol (Nofable FO-9982 de Nippon Oil 


5g 







25 EXEMPLE 6 - Rouge ^ i^vres 



30 


- Huile de jojoba 


7g 


- Huile de sesame 


10 g 




- Landate disoprcpyle 


I6g 




- Butylhydroxytoludne 


0.2 g 


35 


- Ozokerite 


8g 




' Cire d'abeilles 


8g 




- Polybut^ne (INDOPOLde la Soci6t6 AMOCO) 


10 g 


40 


- Phosphate de trlol^yle 


2g 


- Polyglyc^rlne 500 


I6g 




- FD & C Yellow 6 Aluminium Lake 


ig 




-D&CRed27 


9g 


45 


- Dioxyde de titane 


2.8 g 




- 1-(2*-F-hexyl6thylthio)3-(2"-hexyl6thyloxy) 2-propanol (Exemple A) 


10 g 



50 
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EXEMPLE 7 - Rouge i Idvres 



- Hulle de ricin 


5g 


- Huile de vaseline 


20 g 


- Lanoline 


lOg 


- Lanoiate disopropyle 


25 g 


- Lanoiate de magn^ium 


4g 


- Butylhydroxytolu^e 


0.2 g 


-Cirede Carnauba 


2.8 g 


- Cire microcristalline 


15g 


- Glycerine 


3g 


• Perf luorohexyl-2 6thanol 


5g 


- Pigments 


lOg 



EXEMPLE 8 - Rouge d l^vres 



- Huile de jojoba 


7g 


- Huile de sesame 


lOg 


- Lanoiate d'isopropyle 


9g 


- Butylhydroxytolu^ne 


0,2 g 


- Ozokerite 


8g 


- Cired*abeilles 


8g 


- Polybut^ne 


10 g 


- Phosphate de triol^yle 


2g 


• Polyglyc6rine 500 


25 g 


- FD & C Yellow 6 Aluminium Lake 


ig 


-D&CRed 27 


9g 


- DioxydedetHane 


2.8 g 


- 1-(2'-F-h€xyl6thyfthio)3-(2"-hexyl6thytoxy) 2-propanol (Exemple A) 


8g 
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5 


• Cire microcristaltine 


o g 




• Cire de Carnauba ^ 


4g 




- Octyl palmitate 


1 A C\ n 
14,0 g 


10 


- Isoparaffine 


d6 g 


• Lanolate d'isopropyle 


A rt 

4 g 




- Parahydroxybenzoate de propyle 


0.2 g 




-Oxyde defer jaune 


1 9 


IS 


- Oxyde de fer brun 


0.37 g 




-Oxyde defer noir 


0.15g 




- Oxyde de titane 


5.47 g 


20 


- Oxyde de zinc 


3g 


-Talc 


3g 




- Poudre de nylon 


3g 




- Miaosph6res vendues sous la d6nonriination de "EXPANCEL DE" par la Soci6t6 KEMANORD PLAST 


1.2 g 


25 


AB 






- Dim6thicone 


0.3 g 




• Polylaurate de vinyle 


12.5 g 


30 


- Glycerine 


i2g 


- Lanolate de magnesium 


ig 




- 1-(2'-F-octyl6thylthio)2-hexanol (Exemple B) 


3g 




- Parfum 


0,31 g 


35 


EXEMPLES DE COMPARAISON 





EXEMPLE COMPARATIF 1 

40 



' Huile de ricin 


14g 


- Huile de s6same 


14g 


- Lanoline ac6tyl6e 


30g 


- Butyihydroxytoludne 


0.2 g 


- Cire d*abeiltes 


8g 


- Cire de Carnauba 


6g 


• Phosphate de triol^yle (par exemple PHosphat KO 300 de Hoechst) 


ig 


- Glyc6rine 


16g 


-Oxyde de titane 


2g 


• FD & C Yellow 6 Alumirtium Lake 


3g 


- D & C Red 7 Calcium Lake 


5.8 g 


- Parfum qs 
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5 


- Triglycerides d'acides caprique/caprylique. verxjus sous la d^omination de "MIGLYOL 812" par la 

Soct^e HULS 


10 g 




- Huile de sesame 


10 g 




- Lanoline d'isopropyie 


35 g 


10 


- Butylhydroxytolu^ne 


A O M 

0,2 g 




- mre oe uarnauoa 


5a 




-Cirede polyethylene 


8g 


15 


- Glycerine 


16g 




- Oxyde de titane 


2g 




- FD & C Yellow 6 Aluminium Lake 


3g 




- D & C Red 7 Calcium Lake 


5.8 g 


20 


- Parfum qs 





Au bout d une journee. les sticks des exemples comparatifs exsudent en se oouvrant de goutteiettes. 
Apres 1 mois, les sticks, seion Tinvention. ne presentent toujours pas de goutteiettes. 

25 

Revendicatlons 

1 . Dispersion solide anhydre k base d'un corps gras et d'un alcool pdytiydrk^ue, caracterisee en ce qu'elle conrrporte. 
par rapport au polds total de la dispersion : 

30 

- 20 k 95% en pokJs et de preference 40 k 85% en poids du corps gras constitue de 10 ^ 50% en poids d'au 
moins une cire de point de fusion supeheur k 55''C, 

- 0,5 k 50% en poids d*un alcool polyhydrique disperse, de preference 4 k 40% en poids. et 

- 0,1 k 50% en poids et de preference 0,5 k 20% en poids d*au moins un compose organofluor6 hydrocarbon6. 

35 

2. Dispersion selon la revendication 1 . caracterisee en ce que les f luorohydrocarbures ont la formule (I) : 

(RF)x-(A)y-(RH)2 0) 

40 dans laquelle : 

xrepresente 1, 2ou3. 
y represente 0 ou 1 , 
z represente 0. 1. 2 ou 3. 

45 k\dL condition que y et z ne soient pas simultanement 0. et que lorsque z est 0, x est 2 ou 3. 

Rp represente un radical fluore allphatique ou aromatique. sature ou insature. k chaTne lineaire, ramifiee ou 
cyclique. cette chaTne pouvant etre fonctionnalisee et/ou dtre inten^ompue par des atomes divalents tels que 
roxygene ou le soufre. ou trivaients tels que Tazote et/ou substituee par des atomes dliydrogene ou d'autres 
atomes d'halogene. k la condition que, pour deux atomes de carbone du squelette. ne soit pas present plus 

50 d'un de ces substituants autres que le f luor. 

Rh represente un radical hydrocartx)ne aliphatique ou aromatique, sature ou insature. k chaTne lineaire, rami- 
fiee ou cyclique. cette chaTne pouvant etre fonctionnalisee et/ou interrompue par un ou plusieurs atomes diva- 
lents teis que I'oxygene ou le soufre ou par un ou plusieurs atomes trivaients comme I'azote. 
A represente un radical di. tri ou quadrivalent tel que 

55 
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Cr , CH-,-N , -CO-N , - SO,N , -0~P — O- 

/\ / \ \ \ 



o 

I 



les structures cycliques. aliphatiques ou aromatiques ou les insaturations ^I6niques. 

Dispersion selon Tune des revendications 1 ou 2. caract6ris6e en ce que les f luorocarbures ont pour fbrmule la fbr- 
mule(lll)suivante: 

Ri - (CH2)n - X . [CaHsCOH)] - (Y), . R2 (HI) 
dans laquelle C3H5(OH) repr^ente les structures : 



CH2-CH-CH2- OU -CH.CH2- 
OH CH2OH 
(la) (lb) 



Ri repr^sente un radical alkyle pert luor6 en C4-C20 ou un melange de radicaux alkyle perfluor6s en C4-C20; 
R2 repr^ente un radical alkyle lin^aire ou ramifi^ en CyC22 ou un melange de radicaux alkyle lin^ires ou 
ramifi^ en CrC22 ou un radical aryle ou aralkyle; 
n est oompris entre 0 et 4; 
X repr^sente O, S, 




X repr^sente O ou 1 ; 
Y repr^sente O. S. 



o o 

S ou S 



sous reserve que lorsque X s 
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O Q O 

t \// 

S ou S 



Y n'est pas 



0 0 0 

1 \^ 

S ou S 



ou la (ormule (VI) : 



Cn F2n + 1 - (^^2>p ^ -C - (CH2)7 - CH = CH - (CH2)7 - CH3 (VI) 



dans laqueile n est un nombre entier ^gal d 6 ou 8 et p est 1 ou 2. 

Dispersion selon la revendication 1 ou 3. caract6ris6e en ce que les f luorocarbures ont un taux de substitution com- 
pris entre 10 et 90%. et de pr6f6rence 20 et 80%. 

Dispersion selon I'une des revendications 1 k 4, caract6ris6e en ceque Talcool polyhydrique est un compost ayant 
de 2 d 8 atomes de carbone et de 2 d 6 fbnctions hydroxyle. de pr^^ence r^thyl^neglycol . le glycerol, le propane- 
dioM .2. la diglyc6rine. I'^rythritol. Tarabitol. Tadonitol. le sorbitol ou le dulcitol ou un poly^ther atoool de polds mol6- 
culaire moyen c»mpris entre 150 et 600. 

6. Dispersion selon la revendication 5, caract6ris6e par le fait que lorsque le compose fluorohydrocartx)n6 est fonc- 
tionnalis^ avec des groupements OH, SH. NH ou NH2, Talcool polyhydrique comporte au woins trois fonctions 
hydroxyle. 

40 7. Dispersion selon Tune des revendications 1 k 6. caract6ris6e par le fait qu'elle contient jusqu'^ 30% et de pr6f6- 
rence de 0. 1 ^ 20% en poids total par rapport au poids total de la dispersion d*un agent tensio-actif . 

8. Dispersion selon Tune des revendications 1 k 7, caract6ris6e par le fait que I'alcool polyhydrique contient des actifs 
hydrosolut)les k une concentration comprise entre 0.05 et 5% en poids par rapport au poids total de la dispersion. 

45 

9. Dispersion selon Tune des revendications 1 k S, caract^ris^e par le fait qu'elle contient au moins un polym^re sus- 
ceptible de la stabiliser en atmosphere humide. 

1 0. Dispersion selon I'une des revendications 1 k 9, caract^ris^e par le fait qu'elle contient jusqu'^ 30%, de pr^f^ence 
50 de 0.1 ^ 20% en poids par rapport au poids total de la dispersion d'au moins un pigment. 

1 1 . Dispersion selon Tune des revendications 1^10. caract§ris6e par le fait qu*elle contient jusqu'^ 1 0% en poids par 
rapport au poids total de la dispersion d'au moins une charge nun^rale. 

55 12. Utilisation d'une dispersion selon I'une des revendications 1^11 pour la proration de compositions cosm^tiques. 

Claims 

1 . Anhydrous solid dispersion based on a fatty substance and a polyhydric alcohol, characterised in that it comprises. 
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by weight wrth respect to the total dispersion weight: 

- 20 to 95%. preferably 40 to 85% of a fatty substance constituted by 10 to 1 5% by weight of at least one wax 
having a melting point greater than 55'C, 

- 0,5 to 50%, preferably 4 to 40% of a dispersed polyhydric alcohol, and 

0.1 to 50%, preferably 0.5 to 20% of at least one organofluorinated hydrocartwn compound. 

Dispersion according to claim 1 characterised in that the fluorohydrocartwns have the following formula (I): 

(RF)x-(A)y(RH)2 (0 

wherein 

X is 1,2 or 3, 
^ is 0 or 1 , 
£is 0, 1.2 or 3. 

provided that x and z are not simultaneously 0 and that when z is 0 x is 2 or 3, 

Rp is an aliphatic or aromatic, saturated or unsaturated fluorinated radical with a linear, branched or cyclic 
chain capable of being functionalised and/or interrupted by divalent atoms such as oxygen or sulphur or triva- 
lent atoms such as nitrogen and/or substituted by hydrogen atoms and other halogen atoms, provided that for 
two carbon atoms of the backbone, no more than one of these substituents other than fluorine is present, 
Rh is an aliphatic or aromatic, saturated or unsaturated hydrocartx)n radical with a linear, branched or cyclic 
chain capable of being functionalised and/or interrupted by one or more divalent atoms such as oxygen or sul- 
phur or by one or more trivalent atoms such as nitrogen, 
A is a di-, tri- or quadrivalent radical such as 



^C^ \h - , - N^, - CO - - S02N;^, -0-P— 



cyclic, aliphatic or aromatic structures or unsaturated ethylene structures. 



O 
I 



Dispersion according to claim 1 or daim 2 characterised in that the f luorohydrocaitxjns have the following formula 
(III): 

Rl - (CH2)n - X - [CaHsCOH)] • (Y), - Rg (HI) 

wherein C3H5(0H) is the structure: 

- CH2 - CH - CH2 - or - CH - CH2 - 
OH CH2OH 
(la) (lb) 



Ri is a C4-C20 pert luorinated radical or a mixture of C4-C20 peif luorinated alkyi radicals: 

R2 is a linear or branched Ci -C22 a'M radical or a mixture of linear or branched Ci -C22 alkyI radicals or an aryl 

or aralkyl radical; 

n is between 0 and 4; 

XisO, S. 
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X is 0 or 1 ; 
YisO. S, 



provided that when X is 



Y is not 



0 0 



S or S 



S or 




O 0 0 

t \// 

S or S 



0 O 




S or S 



or formula (VI): 



CnF2n+l-(CH2)p-0-C-(CH2)7-CH = CH- (CH2) 7-CH3 (VI) 
wherein n Is 6 or 8 and b is 1 or 2. 

Dispersion according to claim 1 or claim 3 characterised in that the fluorocartx)ns have a substitution ratio of 
between 10 and 90%. preferably between 20 and 80%. 

Dispersion according to any one of claims 1 to 4 characterised In that the polyhydric alcohol is a compound having 
two to eight cartwn atoms and two to six hydroxy! functions, preferably ethylene glycol, glycerol, propane- 1 .2-diol, 
diglycerine. erythyritd, arabitd, adonitol, sorbitol or dulcitd or a polyether alcohol having an average molecular 
weight of between 150 and 600. 

Dispereion according to claim 5 characterised in that when the fluorohydrocarbon compound is functionalised with 
OH. SH, NH or NH2 groups the polyhydric alcohol comprises at least three hydroxyl functional groups. 

Dispersion according to any one of claims 1 to 6 characterised In that it contains up to 30% and preferably from 0.1 
to 20% by weight with respect to the total dispersion weight of a surfactant 
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8. Dispersion according to any one of claims 1 to 7 characterised In that the polyhydric alcohol contains hydrosoluWe 
active ingredients in a concentration between 0.05 and 5% by weight with respect to the total dispersion weight. 

9. Dispersion according to any one of claims 1 to 8 characterised In that it contains at least one polymer for stabilising 
5 it In a damp atmosphere. 

10. Dispersion according to any one of claims 1 to 9 characterised in that it contains up to 30%, preferably 0.1 to 20% 
by weight with respect to the total dispersion weight of at least one pigment. 

10 11, Dispersion according to any one of claims 1 to 1 0 characterised in that it contains up to 1 0% by weight with respect 
to the total dispersion weight of at least one mineral filler. 

1 2. Use in the preparation of cosmetic compositions of a dispersion as claimed in any one of claims 1 to 11 . 
IS PatentansprOche 

1 . Feste wasserfreie Dispersion auf Basis eines FettkOrpers und eines polyhydrischen Alkohols, 
dadurch gekennzeichnet. daB 

sie. bezogen auf das Gesamtgewicht der Dispersion, enthait: 

20 

- 20 bis 95 und vorzugsweise 40 bis 85 Gew.% des FettkOrpers aus 10 bis 50 Gew.% mindestens eines Wach- 
ses eines Schmelzpunktes von oberhalb 55**C, 

- 0.5 bis 50 und vorzugsweise 4 bis 40 Gew.% eines disperglerten polyhydrischen Alkohols, und 

25 

' 0.1 bis 50 und vorzugsweise 0.5 bis 20 Gew.% mindestens einer Organofluor-Kohlenwasserstoffverbindung. 

2. Dispersion gemdB Anspruch 1 . 
dadurch gekennzeichnet. daB 

30 die Ruorkohlenwasserstoffe die Formel (I) aufwetsen: 

(RF)x-{A)y-(RH)z {*) 

worin gilt: 

35 

X stent 1.2oder3dar, 
y stent 0 Oder 1 dar. 
zstellt 0. 1. 2 Oder 3 dar, 

mit der MaBgabe, daB y und z nicht gleichzeitig 0 sind, und daB, wenn z 0 ist. x 2 Oder 3 ist, 
40 Rp stent einen allphatischen oder aromatischen, gesattigten Oder ungesSttigten f luorhaltigen Rest mit linearer, 

verzweigter oder zyWischer Kette dar. wobei die Kette durch zweiwertige Atome wie Sauerstoff Oder Schwefel 
Oder durch dreiwertige Atome wie Stickstoff funktionalisiert und/oder unterbrochen und/oder mit Wasserstoff- 
atomen oder anderen Hatogenatomen substituiert sein kann. mit der MaBgabe. daB. fOr zwei Kohlenstoff- 
atome des Gerusts. nicht mehr als einer derjenigen Subst'rtuenten vorhanden ist. die sich von Ruor 
45 unterscheiden, 

Rh stent einen aliphatischen oder aromatischen. gesSttigten oder ungesSttigten KoWenwasserstoffrest mit 
linearer. verzweigter oder zyWischer Kette dar. wobei diese Kette durch ein oder mehrere zweiwertige Atome 
wie Sauerstoff Oder Schwefel oder durch ein oder mehrere dreiwertige Atome wie Stickstoff funktionalisiert 
und/oder unterbrochen sein kann, A stellt einen zwei-. drei- oder vienwertigen Rest wie: 

50 
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aliphatische Oder aromatische zyMische Strukturen Oder ethylenisch ungesfittigte Strukturen dar. 

Dispersion gemdB einem der AnsprOche 1 oder 2. 

dadurch gekennzeichnet. daO 

die Ruorkohlenwasserstoffedie folgende Forme! (Ill): 

Ri - (CH2)n • X - [CaHsCOH)] • (Y)x " (»") 

worin CaHsCOH) die Strukturen darstellt: 

- CH2 - CH - CH2 - - - - 

6h ^ o^^r CH2OH 

(la) . (lb) 

und worin ferner gilt: 

Ri stellt einen perfluorierten C4.2o-Alkylrest Oder eine Mischung aus perfluorierten C4.2o-Alkylresten dar; 

R2 stellt einen linearen oder verzweigten Ci.22-Alkylrest Oder eine Mischung aus linearen oder verzweigten Ci. 
22-Alkylresten Oder einen Aryi- oder Aralkylrestdar; 

nbetrdgtObis 4; 

X stellt dar: O. S. 

^ Oder S 



X stellt Ooderl dar: 
Y stellt dar: 0. S. 



O 0^ 0 

S Oder s 
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mit der MaSgabe, daB, wenn X ■■ 



o q p 

S o 



10 Y nicht 



o o o 

s s 



IS S S 

ist. 

20 Oder die Formel (Vi) aufweisen: 



f 



C„ F2„ + I - (CH2)p -O -C - (CH2)7 - CH = CH - (CH2)7 - CH3 (VI) 



worin n eine ganze Zahl von 6 Oder 8 und p 1 Oder 2 sind. 

30 

4. Dispersion gemd6 Anspruch 1 Oder 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

die Ruorkohtenwasserstoffe einen SUsstitutlonsgrad von 10 bis 90 und vorzugsweise von 20 bis 80% aufweisen. 

35 5. Dispersion gemd(3 einem der AnsprOche 1 bis 4. 
dadurch gekennzeichnet. daB 

der polyhydrische Alkohol eine Verbindung mit 2 bis 8 Kbhienstoffatomen und 2 bis 6 Hydroxylfunktionen und vor- 
zugsweise Ethyienglycol. Glycerin. Propandiol-1 ,2, Diglycerin. Erythrit. Arabit, Adonit. Sorbrtoder Dulcit Oder ein 
Polyetheralkohol mit einem mittteren Molekulargewicht vonlSO bis 600 ist 



40 
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6. Dispersion gem&(3 Anspruch 5. 
dadurch gekennzeichnet, daB. 

wenn die Fluorkohlenwasserstoffverbindung mit 0H-, SH-, NH- Oder NHg-Gruppen funktionalisiert ist. der polyhy- 
drische Alkohol mindestens 3 Hydroxytfunktionen aufweisL 

7. Dispersion gemSB einem der AnsprOche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet. daB 

sie bis zu 30 und vorzugsweise 0.1 bis 20 Gew.% . bezogen auf das Gesamtgewrcht der Dispersion, eines obertia- 
chenaktiven Mrttels enthdit. 

8. Dispersion gemaB einem der AnsprOche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

der polyhydrische Alkohol wasserlOsliche Wirkstoffe in einer Kbnzentration von 0,05 bis 5 Gew.% enthait. bezogen 
auf das Gesamtgewicht der Dispersion. 

9. Dispersion gemaB einem der AnsprOche 1 bis 8. 
dadurch gekennzeichnet. daB 

sie mindestens ein Polymer enthdlt das sich dazu eignet. die Dispersion an feuchter Atmosphdre zu stabilisieren. 
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10. Dispersion gemdB einem der Anspruche 1 bis 9. 
dadurch gekennzeichnet. daB 

sie bis zu 30 und vorzugsweise 0.1 bis 20 Gew.%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Dispersion, mindestens 
eines Pigments enthait. 

11. Dispersion gemfifl einen der Anspruche 1 bis 10. 
dadurch gekennzeichnet. daB 

sie bis zu 10 Gew.%. bezogen auf das Gesamtgewicht der Dispersion, mindestens eines mineralischen Beauf- 
schlagungsmittels enthdlt 

12. Verwendung einer Dispersion gemSB einem der Anspruche 1 bis 11 zur Herstellung tosmetischer Zusammenset- 
zungen. 
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